This Page Is Inserted by IFW Operations 
and is not a part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of 
the original documents submitted by the applicant. 

Defects in the images may include (but are not limited to): 

• BLACK BORDERS 

• TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

• FADED TEXT 

• ILLEGIBLE TEXT 

• SKEWED/SLANTED IMAGES 

• COLORED PHOTOS 

• BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS 

• GRAY SCALE DOCUMENTS 



IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 



As rescanning documents will not correct images, 
please do not report the images to the 
Image Problem Mailbox. 



ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTEL! .F.CTUELLE 
Bureau international 




PCT 

DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATTERE DE BREVETS (PCT) 



(51) Classification Internationale des brevets 6 : 
C03C 17/42 



Al 



(11) Numero de publication Internationale: WO 98/23549 
(43) Date de publication internationale: 4 juin 1998 (04.06.98) 



(21) Numero de la demande internationale: PCT/FR97/02068 

(22) Date de depot international: 18 novembre 1997 (18.1 1.97) 



(30) Donnees relatives a la prioritc: 

96/14405 26 novembre 1996 (26.1 1.96) FR 



(71) Deposant (pour tous les Etats designes sauf US): 

SAINT-GOB AIN VITRAGE [FR/FR]; 18'. avenue 
d'Alsace, F-92400 Courbcvoie (FR). 

(72) lnventeurs; et 

(75) Inventeurs/Deposants (US seulement): AZZOPARDI, 
Marie-Jose* [FR/FR]; 35, rue Condorcet, F-75009 Paris 
(FR). DELATTRE, Laurent [FR/FR]; 83, rue Chateau 
des Rentiers, F-75013 Paris (FR). TALPAERT, Xavier 
[FR/FR]; 46, avenue Simon Bolivar, F-75019 Paris (FR). 

(74) Mandataire: LEBAS, Jean-Pierre; Saint-Gobain Recherche, 
39, quai Lucien Lefranc, F-93300 Aubervilliers (FR). 



(81) Etats designed: JP, KR, US, brevet europten (AT, BE, CH. 
DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, 
SE). 



Public 



Avec rapport de recherche internationale. 



(54) Title: SUBSTRATE WITH IMPROVED HYDROPHOBIC OR HYDROPHOBIC PROPERTIES, COMPRISING IRREGULARITIES 

(54) Titre: SUBSTRAT A PROPRIETES HYDROPHILES OU HYDROPHOBES AMELIOREES, COMPORTANT DES IRREGULAR- 
ITES 

(57) Abstract 

The invention concerns a substrate with at least one part of one of its faces having a geometry, optionally obtained by a coating, 
and which differs from that of that of an ideally even lap, perfectly plane or even slightly convex, in that it has a surface with bulges 
and hollows capable of being defined by submicron dimensions which, largely, belong to at least two different categories the respective 
representative values of which vary by a factor at least equal to 5 and at most equal to 1/5. This substrate is useful for an antisoiling and 
antimist or rainproof glazing. The invention also concerns the methods for preparing the substrate. 



(57) Abrege 

Substrat dont au moins une partie d'au moins une des faces prdsente une geomdtrie, 6ventuellement obtenue au moyen d'un revfttement, 
et qui differe de celle d'une nappe r6guliere iddale, parfaitement plane ou meme 16gerement bombee, en ce qu'elle presente un relief en 
bosses et creux pouvant etre de* finis par des dimensions submicroniques qui, dans leur quasi-total ite\ appartiennent a au moins deux classes 
diff6rentes dont les valeurs repr6sentatives respectives varient d'un facteur au moins egal a 5 ou au plus elgal a 1/5; applications de ce 
substrat a un vitrage anti-salissures et anti-bu6e ou anti-pluie; proc6d£s de preparation de substrat. 
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5 SUBSTRAT A PROPRIETES HYDROPHILES OU HYDROPHOBES 

AMELIOREES, COMPORT ANT DES IRREGULARITES 

10 



1 5 L'invention est relative aux substrats, notamment transparents, 

auxqueis on souhaite de preference conferer les proprietes 
d'hydrophobie/oleophobie ou d'hydrophilie/oleophilie, en vue d'obtenir certains 
effets anti-pluie/anti-salissures, respectivement anti-buee. A cette fin, ces 
substrats sont, par exemple, munis de revetements dans le cadre de la 

20 fabrication de vitrages d'applications diverses, comme les vitrages pour 
vehicules de transport ou pour le batiment. 

II est connu d'incorporer a la surface de substrats de diverses natures 
les fonctions d'hydrophobie/oleophobie ou d'hydrophilie/oleophilie. Ces 
fonctions ont toutes deux trait a la mouillabilite des substrats. 

25 La propriete d'hydrophobie/oleophobie d'un substrat consiste en ce que 

les angles de contact entre un liquide et ce substrat sont eleves, par exempie 
de I'ordre de 120° pour I'eau. Le liquide a alors tendance a s'ecouler 
aisement, sous forme de gouttes, sur le substrat, par simple gravite si le 
substrat est incline, ou sous I'effet de forces aerodynamiques dans le cas d'un 

30 vehicule en mouvement. Des agents connus pour conferer cette propriete 
d'hydrophobie/oleophobie sont, par exemple, des alkyisilanes fluores tels que 
decrits dans la demande de brevet EP-A1-0 675 087. lis sont appliques de 
maniere connue en solution selon des modes de depot classiques avec ou sans 
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chauffage. 

Au contraire, la propriete d'hydrophilie/oleophilie d'un substrat se 
manifeste par de faibles angles de contact entre un liquide et ce substrat, de 
I'ordre de 5° pour I'eau sur du verre propre. Cette propriete favorise la 
5 formation de films liquides fins transparents, au detriment de celle de buee, 
constitute de minuscules gouttelettes nuisant a la visibility a travers un 
substrat transparent. De nombreux agents hydrophiles, notamment 
hydroxyles, tels que des poly ((meth)acrylates d'hydroxyalkyle) sont utilises a 
cette fin, de maniere connue, pour des substrats transparents. Certains 

10 composes, dits photocatalytiques, tels que Ti0 2 , sont d'autre part utilises, 
notamment en association avec des substrats verriers, non seulement pour 
leur caractere hydrophile apres exposition a la lumiere, mais aussi pour leur 
aptitude a degrader, par un processus d'oxydation radicalaire, les salissures 
d'origine organique. II est connu de deposer des revetements a propriete 

1 5 photocatalytique comprenant Ti0 2 a partir d'au moins un precurseur de titane, 
le cas echeant en solution, par pyrolyse en phase liquide, par une technique 
sol-gel ou encore par pyrolyse en phase vapeur. 

Conformement a ce qui precede, la propriete d'hydrophobie/oleophobie 
s'apprecie quantitativement par la mesure de Tangle de contact forme, le plus 

20 souvent, par une goutte d'eau, sur un substrat donne. A defaut d'indication 
supplemental, cet angle de contact est mesure pour un substrat horizontal. 
En realite, comme deja mentionne ci-dessus, c'est le comportement de gouttes 
de liquide en dynamique qui est vise par le fait de conferer une hydrophobic a 
un substrat. Ceci vaut aussi bien pour les substrats statiques sensiblement 

25 verticaux tels que les vitrages exterieurs pour le batiment, les vitrages de 
douches, que pour les vitrages de vehicules de transport. Or, dans le cas d'une 
goutte de liquide sur un substrat incline par rapport a I'horizontale, on observe 
deux angles de contact differents : Tangle d'avancee et Tangle de reculee, 
determines a Tavant, respectivement a Tarriere de la goutte, par rapport au 

30 sens de son deplacement. Ces angles sont des valeurs atteintes a la limite du 
decrochement de la goutte. On appelle hysterese la difference entre Tangle 
d'avancee et Tangle de reculee. Une goutte d'eau presentant une hysterese 
elevee ou un angle de reculee faible aura du mal a s'ecouler sur un substrat. 
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Ainsi, on comprend aisement qu'une hydrophobie efficace est conditionnee a 

la fois par un angle d'avancee eleve et une hysterese faible. 

Les inventeurs ont precisement obtenu, sur ce plan, des resultats 

excellents encore jamais atteints a I'heure actuelle. Sur un substrat conforme a 

5 1'invention et prealablement soumis a un traitement hydrophobe, il a ete 

obtenu un ecoulement exceptionnellement aise et rapide de gouttes de liquide, 

plus precisement d'eau. Qui plus est, il a pu etre verifie que les mesures 

prevues conformement a I'invention permettent, pour le moins, de preserver, 

voire augmenter les effets d'un traitement hydrophile applique a un substrat. • 

10 Selon I'invention, cet objectif essentiel, consistant a exacerber les 

proprietes d'hydrophobie/oleophobie ou hydrophilie/oleophilie d'un substrat, 
est realise par un substrat sur lequel ont ete formees des irregularites do 
dimensions submicroniques appartenant, dans leur quasi-totalite, a au moins 
deux classes differentes dont les valeurs representatives respectives varient 

1 5 d'un facteur au moins egal a 5 ou au plus egal a 1/5. 

Une variante particulierement avantageuse se caracterise par I'existence 
de deux classes de dimensions differentes, telles qu'elles viennent d'etre 
definies, dont les valeurs representatives varient respectivement d'un facteur 
au moins egal a 100 ou au plus egal a 1/100. 

20 Pour preserver les qualites optiques, notamment d'un substrat 

transparent, les dimensions des irregularites n'excedent de preference pas 
150 nm, afin d'eviter ou limiter I'apparition d'une transmission diffuse de la 
lumiere. 

Les irregularites constituent un relief en bosses et creux sur le substrat 
25 et repondent en general plus ou moins a des formes geometriques regulieres 
ayant, par rapport au substrat, une orientation quelconque. Les termes 
« bosses et creux », servant a definir I'objet de I'invention, doivent etre 
compris au sens large comme signifiant simplement presence, respectivement 
absence de matiere. Les dimensions des irregularites, au sens de I'invention, 
30 correspondent ainsi sensiblement a des diametres de spheres ou de cylindres, 
des hauteurs de cylindres ou des aretes de polyedres, orientes, par rapport au 
plan du substrat, perpendiculairement a celui-ci, parallelement ou selon une 
direction quelconque. Ces dimensions peuvent aussi correspondre a celles d'un 
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creux, notamment a I'espace entre deux protuberances, ou a la profondeur 
d'un te! creux. 

Selon un premier mode de realisation, les irregularites sont constitutes, 
en totatite ou en partie, par des objets inclus en surface du substrat el 
5 presentant, pour chacun d'eux, au moins deux dimensions appartenant a des 
classes differentes, telles que definies ci-dessus. Ces objets peuvent etre 
differents ou identiques, mais consistent avantageusement en batonnets 
identiques d'orientation unique, notamment perpendiculaire au plan du 
substrat, ou d'orientation multiple, 

10 Selon un deuxieme mode de realisation, le relief en bosses et creux du 

substrat est forme, en totalite ou en partie, par des objets de dimensions 
reiativement petites, greffes sur des objets appartenant a une classe de 
dimensions superieures, au sens de I'invention. II convient, bien entendu, de 
disseminer suffisamment les objets de dimensions superieures sur le substrat, 

15 de telle sorte qu'ils ne forment pas un amas compact dans iequel il n'est plus 
possible de discerner leur dimension propre. Du reste, ceci vaut egalement 
pour les objets de petites dimensions. 

Dans un troisieme mode de realisation, ne se differenciant que 
iegerement du precedent, les irregularites superficielles du substrat consistent 

20 en agglomerats d'objets reiativement petits en objets appartenant, 
evidemment, a une classe de dimensions superieures. Comme pour le cas 
precedent, il importe que I'agencement de tous les objets laisse apparaitre a la 
fois les deux ordres de dimensions d'irregularites. En particulier, il est 
necessaire que les petits objets en couches externes des agglomerats soient 

25 suffisamment espaces les uns par rapport aux autres. 

Dans I'esprit de I'invention, le substrat, muni de son revetement, est 
avantageusement transparent ; il peut etre a base de verre ou de matiere 
plastique telle que poly (methacrylate de methyle) (PMMA), polyvinylbutyral 
(PVB), polycarbonate (PC) ou polyurethane (PU). 

30 Selon une caracteristique avantageuse, les irregularites sont creees a la 

surface du substrat par formation d'un revetement de texturation, dans Iequel 
elles sont dues a des particules d'un agent photocatalytique tel que le dioxyde 
de titane Ti0 2 . En ('absence de tout traitement hydrophobe/oleophobe, un tel 
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revetement presente, des qu'il est expose a un rayonnement adequat comme 
la lumiere visible et/ou les ultraviolets, deux proprietes interessantes : par la 
presence d'oxyde de titane photocatalytique, -comme deja vu, il favorise la 
disparition progressive, au fur et a mesure de leur accumulation, de saiissures 
5 d'origine organique, en provoquant leur degradation par un processus 
d'oxydation radicalaire. 

D'autre part, il presente egalement une surface a caractere 
hydrophile/oleophile prononc^, notamment lorsqu'il comporte un liant mineral, 
ce qui amene un deuxieme avantage non negligeable : un caractere hydrophile 
10 permet un mouillage parfait de I'eau qui peut se deposer sur le revetement. Au 
lieu d'un depot de gouttelettes d'eau sous forme de buee genant la visibility 
on a en fait un mince film continu d'eau qui se forme a la surface du 
revetement et qui est tout a fait transparent. Cet effet « anti-buee » est 
notamment demontre par la mesure d'un angle de contact a I'eau inferieur a 
15 5° apres exposition a la lumiere. 

Conjointement a un caractere hydrophile, il peut aussi presenter un 
caractere oleophile, permettant le « mouillage » des saiissures organiques' qui, 
comme pour I'eau, tendent alors a se deposer sur le revetement sous forme 
d'un film continu moins visible que des « taches » bien localisees. On obtient 
20 ainsi un effet « anti-salissures organiques » qui s'opere en deux temps : des 
qu'elle se depose sur le revetement, la salissure est deja peu visible. Ensuite, 
progressivement, elle disparait par degradation radicalaire amorcee par 
photocatalyse. 

Par consequent, I'application d'un substrat conforme a I'invention a un 
25 vitrage anti-salissures et anti-buee est egalement un objet de I'invention. 

Bien entendu, les irregularites en relief creees a la surface du substrat 
peuvent etre dues a des particules quelconques, non photocatalytiques, telies 
que d'oxydes metalliques ou, par exemple, de Si0 2/ a condition qu'elles 
presentent au moins deux classes de dimensions differentes telies que definies 
30 precedemment. 

Selon une autre caracteristique avantageuse, on rend le substrat 
hydrophobe, soit en incorporant des molecules conferant cette propriete lors 
de la formation du revetement comportant les irregularites, soit en deposant a 
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froid sur le substrat eventuellement muni d'un tei revetement un film 
monomoleculaire comportant de telles molecules, qui ne modifie pratiquement 
pas la geometrie de surface sous-jacente. 

De preference, I'agent hydrophobe repond a la formule : 
5 CF 3 -(CF 2 ) n .(CH 2 ) m -SiX 3 (I) 

avec : 

• n = 0 a 12, de preference 5 a 9, 

• m = 2 a 5, de preference 2, 

• X = est un groupement hydrolysable tel qu'un atome d'hydrogene, de 
10 chlore, un groupement alcoxy ou, de preference, methoxy, ethoxy ou propoxy. 

Bien que des melanges de composes dans lesquels n est qompris entre 
5 et 9 soient convenables pour la realisation de ('invention, on utilise de 
preference un compose pur pour lequel, par exemple, n = 7. 

En consequence, I'application du substrat ainsi obtenu a un vitrage anti- 
1 5 pluie est egalement compris dans I'etendue de I'invention. 

Diverses techniques de creation d'irregularites aux dimensions requises 
a la surface du substrat sont envisageables. 

II est possible de proceder a une attaque par voie mecanique ou 
chimique telle que par un acide ou une base. 
20 Les irregularites peuvent egalement etre introduces par application sur le 

substrat d'un revetement les incorporant sous forme d'objets pre-crees, 
notamment selon un procede dans lequel on depose des colloides dans une 
matrice sol-gel. Le mode de depot utilise est du type trempe, « cell-coating », 
« spin-coating », enduction laminaire, pulverisation de liquide ou « flow- 
25 coating ». 

Dans un autre mode de realisation, les irregularites sont creees aux 
dimensions requises pendant ia formation du revetement sur le substrat. Cette 
creation peut resulter d'une association, telle qu'une agglomeration, d'objets 
plus petits introduits au depart et/ou d'une technique de formation du 
30 revetement appropriee, telle que CVD (Chemical Vapor Deposition) ou 
pyrolyse. 

L'invention sera mieux comprise a la lumiere des exemples qui suivent, 
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inseres a titre d'illustration. 

EXEMPLE 1 

On depose sur une sous-couche d'oxycarbure de silicium SiOC, qui a ete 
appliquee sur une feuille de verre float, des colloTdes de dioxyde de titane Ti0 2 
5 dans une matrice sol-gel. 

La sous-couche de SiOC peut etre obtenue par CVD a partir d'un 
melange de SiH 4 et d'ethylene en dilution dans de I'azote, comme decrit dans 
la demande de brevet EP-A-0 518 755. Cette sous-couche est particulierement 
efficace pour empecher la tendance a la diffusion d'alcalins (Na + , K + ) et 
10 d'alcalino-terreux (Ca + + ) provenant du substrat de verre float vers le 
revetement incorporant les colloTdes de Ti0 2 . Ces elements peuvent en effet 
diminuer I'adhesion du revetement. 

Les colloTdes sont deposes a I'aide d'une dispersion comprenant : 

• une formulation a base de t6tra6thoxyde de silicium Si(0Et) 4 dilue 
1 5 dans I'ethanol a raison de 0,1 mole par litre d'ethanol, et 

• une dispersion a 20 % en poids de particules de Ti0 2 dans I'ethylene 

glycol. 

La formulation et la dispersion organique sont en proportions relatives 
telles que la teneur en particules de dioxyde de titane dans la dispersion et 

20 ajustee de facon a obtenir une teneur de 80 % en poids de dioxyde de titane 
dans le revetement une fois depose (masse de Ti0 2 provenant des particules/ 
masse de Ti0 2 des particules + masse de Si0 2 obtenu par decomposition de 
Si(0Et) 4 en supposant que la decomposition est totale). 

Les colloTdes de Ti0 2 sont de forme lenticulaire ; leur taille est d'environ 

25 45 nm et ils sont constitues d'amalgames de nanocristallites de taille 7 nm, 
ces deux dimensions demeurant parfaitement discernables apres formation du 
revetement, notamment sur un cliche de microscope electronique a baiayage. 

Pour le depot du revetement comprenant finalement les colloTdes de 
Ti0 2 dans un liant mineral constitue par Si0 2 , on utilise la technique du 

30 trempe. Le durcissement du revetement sur le substrat est assure par un 
traitement thermique comprenant un chauffage a 100°C pendant 4 heures, 
puis a 550°C pendant 4 heures. 
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On greffe aiors sur la surface ainsi obtenue un film monomoleculaire 
hydrophobe consistant en Theptadecafluorodecyltrichlorosilane de formule : 
CF 3 -(CF 2 ) 7 -(CH 2 ) 2 -Si(CI) 3 , par trempe dans une solution de ce compose a 
0,3 % en poids dans du decane. Le greffage est alors effectue sous air sec. 
5 On obtient un film de silane fluore greffe, d'une epaisseur uniforme de I'ordre 
de quelques Angstroms ne modifiant pas sensiblement la geometrie du 
revetement de texturation sous-jacent. Les dimensions d'irregularites de 7 et 
45 nm restent mesurables, egalement dans le produit final. 

Les angles d'avancee et de reculee sont mesures par croissance, 
10 respectivement decroissance d'une goutte d'eau, effectuees au moyen d'une 
pipette. Dans le premier cas, Tangle de contact croit au fur et a mesure de la 
croissance de la goutte, puis decrolt, au moment ou Ton observe un 
decrochement, c'est-a-dire un deplacement brusque du point triple. L'angle de 
contact mesure a cet instant precis est Tangle d'avancee. Dans le second cas, 
15 c'est ('inverse qui se produit. 

Les angles d'avancee et de reculee obtenus en Tespece sont de 170°, 
respectivement 120°. 

Ces valeurs sont a comparer avec celles obtenues pour un film 
monomoleculaire hydrophobe greffe dans les conditions decrites 
20 precedemment sur du verre float standard (sans irregularites de surface) : 
angle d'avancee de Tordre de 110-120° et angle de reculee de Tordre de SO- 
SO 0 . 

EXEMPLI 2 

L'exemple 1 a ete reproduit en rernplacant les colloVdes lenticulaires de 
25 Ti0 2 par des nanocristallites de Ti0 2 presentant, comme unique dimension, un 
diametre de 5 nm. 

En realite, la mise en oeuvre des conditions operatoires decrites dans 
l'exemple 1 aboutit a une association multicouche des nanocristallites, dans 
laquelle on distingue, outre la dimension initiale de 5 nm, des amas d'une 
30 dimension maximale approximative de 20 nm. Ces deux dimensions se 
differencient d'un facteur 4 ; les irregularites correspondantes, bien que 
rapprochant le produit obtenu de Tinvention, Ten excluent done cependant. 

Les angles d'avancee et de reculee observes sont respectivement de 
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145 et 110°, ce qui correspond, par rapport a I'exemple 1 , a la fois a une 

diminution de Tangle d'avancee et de I'angle de reculee. 

La comparaison avec I'exemple 1 montre, pour ce dernier, une propriete 

hydrophobe superieure a un degre inattendu, pour un rapport des deux 

45 20 
5 dimensions de — = 6,43 au lieu de — = 4 pour I'exemple 2. 
7 5 

EX EM PLE 3 

On reproduit I'exemple 1 en remplacant les colloides lenticulaires de 
Ti0 2 par des colloTdes de Si0 2 spheriques de 50 nm de diametre qui, dans les 
conditions operatoires precitees, forment une monocouche, de sorte que seule 
10 leur dimension initiale peut etre observee dans le produit final, recouvert du 
film monomoleculaire hydrophobe. 

Les angles d'avancee et de reculee sont respectivement de 146 et 93°. 
En comparaison avec I'exemple 1, Tangle de reculee est particulierement 
faible, du meme ordre que celui mentionne ci-dessus pour du verre float 
15 standard revetu d'un film monomoleculaire hydrophobe greffe. 

Cet exemple indique le caractere essentiel des irregularites de surface 
appartenant a au moins deux classes de dimensions differentes. 

Par consequent, ['invention repond au mieux a la preoccupation 
d'obtenir, en premier lieu, un angle d'avancee eleve et, en second lieu, une 
20 hysterese faible ou un angle de reculee eleve. Elle met done a disposition un 
substrat dont le caractere hydrophobe est nettement plus eleve que ce que 
Ton connaissait jusqu'a present. 

Qui plus est, en ['absence d'un traitement hydrophobe du substrat selon 
['invention, un tel substrat ayant un revetement de texturation a base de 
25 particuies de dioxyde de titane presente d'excellentes proprietes anti-salissures 
et anti-buee. En particulier, la buee ne se forme pas sur ce substrat ou n'est 
pas perceptible. Ceci traduit un degre d'hydrophilie/oleophilie eleve. Ainsi rend 
on possible Tobtention d'un substrat possedant au choix Tune de ces 
proprietes contraires, par une simple adaptation. 
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REVINDICATIONS 
1. Substrat dont au moins une partie d'au moins une des faces presente 
une geometrie, eventuellement obtenue au moyen d'un revetement, et qui 
differe de celle d'une nappe reguliere ideale, parfaitement plane ou meme 
5 legerement bombee, en ce qu'elle presente un relief en bosses et creux 
pouvant etre definis par des dimensions submicroniques qui, dans leur quasi- 
totalite, appartiennent a au moins deux classes differentes dont les valeurs 
representatives respectives varient d'un facteur au moins egal a 5 ou au plus 
egal a 1/5. 

10 2. Substrat selon la revendication 1, caracterise par ['existence de deux 

classes de dimensions differentes dont les valeurs representatives respectives 
varient d'un facteur au moins egal a 100 ou au plus egal a 1/100. 

3. Substrat selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce que Ton 
choisit, pour lesdites dimensions submicroniques, des valeurs au plus egales a 

15 150nm. 

4. Substrat selon Tune des revendications 1 a 3, caracterise en ce que 
le relief en bosses et creux est forme, en totalite ou en partie, d'un ou 
plusieurs groupes d'objets sensiblement identiques et presentant au moins 
deux dimensions appartenant a des classes differentes. 

20 5. Substrat selon la revendication 4, caracterise en ce que le relief est 

forme d'un groupe de batonnets d'orientation unique ou multiple. 

6. Substrat selon I'une des revendications 1 a 3, caracterise en ce que 
le relief en bosses et creux est forme, en totalite ou en partie, par des premiers 
objets greffes sur des seconds objets appartenant, pour chaque couple ainsi 

25 constitue, a une classe de dimensions superieures. 

7. Substrat seion I'une des revendications 1 a 3, caracterise en ce que 
le relief en bosses et creux est forme, en totalite ou en partie, par des premiers 
objets agglomeres de maniere a former des seconds objets appartenant, pour 
chaque couple ainsi constitue, a une classe de dimensions superieures. 

30 8. Substrat selon I'une des revendications 1 a 7, caracterise en ce que, 

meme muni de son revetement eventuel, il est transparent. 

9. Substrat selon la revendication 8, caracterise en ce qu'il est 
essentiellement constitue de verre ou de matiere plastique. 
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10. Substrat selon Tune des revendications 1 a 9, caracterise en ce qu'il 
est muni d'un revetement comportant un agent photocatalytique tel que 
I'oxyde de titane. 

1 1 . Substrat selon Tune des revendications 1 a 9, caracterise en ce qu'il 
5 est muni d'un revetement comprenant un agent hydrophobe. 

12. Substrat selon Tune des revendications 1 a 9, caracterise en ce que, 
apres qu'il a ete eventuellement muni d'un revetement, il est recouvert d'une 
couche comportant un agent hydrophobe, cette couche consistant notamment 
en un film monomolecuiaire ne modifiant pas sensiblement la geometrie de 

10 surface du substrat eventuellement muni de son revetement. 

13. Substrat selon la revendication 11 ou 12, caracterise en ce que 
I'agent hydrophobe est un alkylsilane fluore de formule generate : 

CF 3 -(CF 2 ) n -(CH 2 ) m -SiX 3 (I) 

dans laquelle : 
15 • n = 0 a 12, 

• m = 2 a 5, 

• X = est une fonction hydrolysable. 

14. Application d'un substrat selon la revendication 10 a un vitrage anti- 
salissures et anti-buee. 

20 15. Application d'un substrat selon Tune des revendications 11 a 13 a 

un vitrage anti-pluie. 

16. Procede de preparation d'un substrat selon la revendication 1 par 
attaque mecanique ou chimique, acide ou basique. 

17. Procede de formation d'un revetement sur un substrat selon la 
25 'revendication 1, avec incorporation d'objets pre-crees presentant des 

dimensions appartenant a au moins deux classes differentes. 

18. Procede selon la revendication 17 comprenant une etape consistant 
a deposer des colloTdes dans une matrice sol-gel. 

19. Procede de formation d'un revetement sur un substrat selon la 
30 revendication 1, comprenant la creation d'objets presentant des dimensions 

appartenant a au moins deux classes differentes, par association d'objets plus 
petits et/ou mise en oeuvre d'une technique de formation appropriee, telle que 
CVD ou pyroiyse. 
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Abstract (Basic) : FR 2756276 A 

Substrate in which at least part of at least one face has 
geometry, optionally obtained from coating, which differs from that of 
an ideal regular layer, i.e. perfectly plane or slightly bulging, in 
that it has a relief of bumps and hollows defined in submicro- 
dimensions which, in their quasi-totality , belong to at least two 
different classes whose representative values differ by a factor at 
least equal to 5 or at most equal to 1/5. Also claimed is application 
of substrate to non-staining, non-misting, and 1 ' showerproof ' ' glass; 
and method of coating substrate to produce said relief. 

USE - In preparation of glass with improved domestic properties 
e.g. non-staining. 

ADVANTAGE - Substrate has improved hydrophilic or hydrophobic 
properties 

Dwg. 0/0 

Title Terms: SUBSTRATE; CONTAIN; IRREGULAR; IMPROVE; HYDROPHILIC; 
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M540 M620 M782 M903 M904 Q332 Q452 R043 9828-B1101-M 

*02* A422 A940 C108 C550 C730 C801 C802 C803 C804 C805 C807 M411 M782 
M903 M904 M910 Q332 Q452 R043 R01966-M 
Polymer Indexing (PS) : 

<01> 

*001* 018; P0000; M9999 M2391; L9999 L2391 

*002* 018; ND07; K9416; K9483-R; K9585 K9483; K9676-R; B9999 B5436 
B5414 

B5403 B5276; B9999 B4397 B4240; B9999 B5378 B5276; N9999 N7136 
N7034 N7023; Q9999 Q7658; Q9999 Q6871-R Q6826; Q9999 Q6837 

Q6826 

Derwent Registry Numbers: 1966-U 
Specific Compound Numbers: R01966-M 
Generic Compound Numbers: 9828-B1101-M 
? bye 



You are now logged off 
#2790547\1 



Fredrikson & Byron, P.A. 
April 17, 2003 
Page 2 of 2 



